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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Homopoiymerisaten des Propylens oder Cop- 
olymerisaten des Propylens mit anderen Olefinen, wobei diese Comonomeren in Mengen von 0,1 bis 99,9 Gew.-%, 
5 bezogen auf die Menge an Propylen, eingesetzt werden, oder deren Mischungen. 

Verfahren zur Herstellung von Homo- und/oder Copolymerisaten des Propylens bei niederen Drucken und unter 
Verwendung von Ziegler-Katalysatorsystemen sind z.B. aus der EP-A 351 392 und der EP-A 321 852 bekannt. Hierbei 
liegen jedoch heterogene Systeme vor : die Produktivitaten sind nicht zulriedenstellend und die Auswahl an Comono- 
meren ist eingeschrankt. 

10 Aus der WO 91/04257 sind spezielle Metallocenkatalysatorsysteme und Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre 

Verwendung zur Herstellung von Olefinpolymerisaten bekannt. Die Herstellung von Homo- Oder Copolymerisaten des 
Propylens unter Hochdruckbedingungen wird jedoch nicht beschrieben. 

Die EP-A 416 566 und die EP-A 321 853 beschreiben Verfahren zur Herstellung von Polypropylenwachsen unter 
Niederdruckbedingungen. 

is Aus der DE-A 31 50 270 ist ein Verfahren zur Herstellung von Homo- oder Copolymerisaten des Ethylens unter 

Hochdruckbedingungen bekannt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein Verfahren zur Herstellung von Homo- und/oder Copolyme- 
risaten des Propylens zur Verfugung zu steiten, welches die genannten Nachteile nicht aufweist. 

DemgemaG wurde ein Verfahren von Homopoiymerisaten des Propylens oder Copolymerisaten des Propylens mit 
20 anderen Olefinen, wobei diese Comonomeren in Mengen von 0 : 1 bis 99,9 Gew.-%, bezogen auf die Menge an Propylen, 
eingesetzt werden, oder deren Mischungen gefunden, wobei man bei Drukken von 500 bis 3000 bar und bei Tempera- 
turen von 100 bis 330°C polymerisiert und als Katalysator ein Metallocenkatalysatorsystem verwendet. 

Nach diesen Verfahren erhalt man lineare Homopolymerisate des Propylens bzw. lineare Copolymerisate, die Kurz- 
kettenverzweigungen aufweisen. 
25 Als Olefine, die mit Propylen copolymerisiert werden konnen : haben sich cyclische Olefine mit 3 bis 12 C-Atomen, 

bevorzugt mit 4 bis 8 C-Atomen, Diene, insbesondere a. Q-Diene mit 4 bis 10 C-Atomen wie Hexadien-1 ,5 und Olefine 
mit 2 bis 10 C-Atomen, bevorzugt Ethylen, Butene und Hexene als geeignet erwiesen, wobei die cx-Olefine besonders 
bevorzugt sind. Diese Olefine konnen auch Aryl- oder Heteroelementsubstituenten wie Styrol Oder ungesattigte substi- 
tuierte Silane aufweisen. 

30 Diese Comonomeren werden in Mengen von 0,1 bis 99,9 Gew.-%, bevorzugt in Mengen von 1 bis 99 Gew.-%, 

bezogen auf die Menge an Propylen eingesetzt. 

Als Katalysatoren werden Metallocenkatalysatorsysteme verwendet, die als aktiven Bestandteil u.a. eine Komplex- 
verbindung von Metallen der IV und V Nebengruppe des Periodensystems, insbesondere von Titan, Zirkonium, Haf- 
nium, Vanadium : Niob oder Tantal enthalten. Vorzugsweise werden dabei solche Komplexverbindungen verwendet, bei 

35 denen das Metallatom Ober n-Bindungen mit ungesattigten cyclischen Kohlenwasserstoffatomen verbunden ist, bei- 
spielsweise Cyclopentadienyl-, Fluorenyl- oder Indenylgruppen. Weilerhin sind die bevorzugt eingesetzten Komplex- 
verbindungen dadurch gekennzeichnet, daG das Metallatom noch mit weiteren Liganden, insbesondere mit Fluor, Chlor, 
Brom und lod oder einem C r bis C 10 -Alkyl, beispielsweise einer Methyl-, Ethyl-, Propyl- Oder Butylgruppe, verknupft 
sein kann. Besonders geeignete Komplexverbindungen enthalten dabei insbesondere Chlor. 

40 Bevorzugte Metallocenkatalysatorsysteme enthalten als aktive Bestandteile 

a) einen Metallocenkomplex der allgemeinen Formel I 

45 



so 

MX 2 



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben: 

55 

M Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal, 

X Fluor, Chlor, Brom, lod, Wasserstoff, C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C l5 -Aryl oder -OR 6 : 

wobei R 6 C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis 10 
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C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest bedeutet, 
R 1 bis R 5 Wasserstoff, C r bis C 10 -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C r bis C 6 -Alkyl als 
Substituent tragen kann, C 6 - bis C-, 5 -Aryl oder ArylalkyI, wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte 
Reste gemeinsam fur ungesattigte, 4 bis 1 5 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen konnen, 
Oder Si(R 7 ) 3 mit 

R 7 C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C l5 -Aryl oder C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl : 

Z fur X oder 



steht, 

wobei die Reste R 8 bis R 12 

R13 

oder wobei die Reste R 4 und Z 
Y 

pi 4 
n 

Efur 




Wasserstoff, Cy bis C 10 -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das sei- 
nerseits ein C-,- bis C 10 -Alkyl als Substituent tragen kann, C 6 - bis 
C 15 -Aryl oder ArylalkyI bedeuten und wobei gegebenenfalls auch zwei 
benachbarte Reste gemeinsam fur 4 bis 15 C-Atome aufweisende cy- 
clische Gruppen stehen konnen, oder Si(R 13 ) 3 mit 
C r bis C l0 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl oder C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl, 
gemeinsam eine Gruppierung -[Y(R 14 ) 2 ] n -E- bilden, in der 
fur Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff steht, 
fur C r bis C 10 -Alkyl, C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl oder C 6 - bis C 10 -Aryl 
fur die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 



35 




40 



oder A steht, wobei A 

-O-, -S- J )NR 15 oder )PR 15 bedeutet, 

mit R 15 C r bis C 10 -AJkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl, C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl : Alkylaryl oder Si(R 16 ) 3 
mit R 16 C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl, C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl oder Alkylaryl 



45 



50 



b) eine offenkettige oder cyclische Alumoxanverbindung der allgemeinen Formel II oder I 



Ai— 0- 



55 
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10 



15 




Id 



bevorzugt. 

Von den Verbindungen der Forme! la sind insbesondere diejenigen bevorzugt, in denen 



20 



35 



40 



M Titan, Zirkonium oder Hafnium, 

X Chlor und 

R 1 bis R 5 Wasserstoff oder C r bis C 4 -Alkyl bedeuten. 

Von den Verbindungen der Formel lb sind als bevorzugt diejenigen zu nennen : bei denen 



M fur Zirkonium oder Hafnium stent, 

X fur Chlor, 

25 Ri bis R 5 Wasserstoff, C, - bis C 4 -Alkyl oder Si(R 7 ) 3: 

R6 bis R 10 Wasserstoff, C r bis C 4 -Alkyl oder Si(R 13 ) 3 bedeuten. 

Insbesondere sind die Verbindungen der Formel lb geeignet, in denen die Cyclopentadienylreste gleich sind, be- 
vorzugt sind die unsubstituierten Cyclopentadienylreste. 
30 Von denen Verbindungen der Formel tc sind diejenigen besonders geeignet, in denen 



R 1 und R 8 

R 5 und R 12 

R2 5 R3 : R9 und R 10 



R 14 

M 

Y 
X 



gleich sind und fur Wasserstoff oder C r bis C 10 -Alkylgruppen stehen, 

gleich sind und fur Wasserstoff, eine Methyl-, Ethyl-, iso-Propyl- oder tert.-Butylgruppe stehen 

die Bedeutung 

R3 und R 10 C r bis C 4 -Alkyl 

R2 und R 9 Wasserstoff 

haben oder zwei benachbarte Reste R 2 und R 3 sowie R 9 und R 10 gemeinsam fur ungesattigte, 

4 bis 12 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen, 

fur C r bis C 8 -Alkyl : 

fur Zirkonium oder Hafnium, 

fur Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff und 

fur Chlor stehen. 



Betspiele fur besonders geeignete Komplexverbindungen sind u.a. 

45 

Dimethylstlandiylbis(-3-tert.butyl-5-methylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid, 
Diethylsilandiylbis(-3-tert.butyl-5-methylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid : 
Methy!ethylsilandiylbis(-3-tert.butyl-5-methylcyclopentadtenyl)-zirkoniumdichlorid, 
Dimethylsilandiylbis(-3-tert.butyl-5-ethylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid, 

50 DimethylsilandiyIbis(-3-tert.butyl-5-methylcyclopentadienyl)-dimethylzirkonium, 
Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkoniumdichlorid, 
Diethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-zirkoniumdichlorid, 
Dimethylsilandiylbis(-2-ethylindenyl)-zirkoniumdichlorid, 
Dimethylsilandiylbis(-2-isopropylindenyl)-zirkoniumdichlorid, 

55 Dimethylsilandiylbis(-2-tert.-butylindenyl)-zirkoniumdichlorid, 
Diethylsilandiylbis{-2-methylindenyl)-zirkoniumdibromid, 
Dimethylsulfidbis(-2-methylindenyl)-zirkoniumdichlorid, 
DimethylsilandiyIbis{-2-methyl-5-methylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid, 
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Dimethylsilandiylbis(-2-methyl-5-ethy^ 

Dimethylsilandiylbis(-2-ethyl-5-isopropylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid 1 
DimethylsilandiylbisC^-methylindenyO-zirkoniumdichlorid, 
Dimethylsilandiylbis(-2-methylbenzindenyl)-zirkoniumdichlorid und 
5 Dimethylsilandiylbis(-2-methylindenyl)-hafniumdichlorid. 

Bei den Verbindungen der allgemeinen Formel Id sind als besonders geeignet diejenigen zu nennen, in denen 

M fur Zirkonium Oder Hafnium, 

10 X fur Chlor Oder C r bis C 10 -Alkyl stehen, 

Y fur Silicium oder Kohlenstoff stent, wenn n = 1 ist Oder fur Kohlenstoff , wenn n = 2 ist 

R 14 fur C r bis C e -Alkyl, C 5 - und C 6 -Cycloalkyl Oder C 6 - bis C 10 -Aryl, 

A fur -O-, -S-, )NR 15 

is und 

R 1 bis R 3 und R 5 fur Wasserstoff, C r bis C 10 -Alkyl, C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl, C 6 - bis C l5 -Aryl oder Si(R 7 ) 3 stehen. 

Die Synthese derartiger Komplexverbindungen kann nach an sich bekannten Methoden erfolgen, wobei die Um- 
20 setzung der entsprechend substituierten, cyclischen Kohlenwasserstoffanionen mil Halogeniden von Titan, Zirkonium, 
Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal, bevorzugt ist. Beispiele fur entsprechende Hersteilungsverfahren sind u.a. im 
Journal of Organometallic Chemistry, 369 (1989), 359-370 beschrieben. 

Die Metellocenkomplexe konnen auch in kationischer Form vorliegen, wie in der EP-A 277 003 und der EP-A 277 
004 beschrieben wird. 

25 Neben der Komplexverbindung enthalten die Metallocenkatalysatorsysteme in der Regel noch oligomere Alumoxan- 

verbindungen der allgemeinen Formel II oder III, wobei R 17 bevorzugt fur Methyl- oder Ethylgruppen und m bevorzugt 
fur eine Zahl von 10 bis 25 steht. 

Die Herstellung dieser oligomeren Alumoxanverbindungen eriolgt ublicherweise durch Umseczung einer Losung 
von Trialkylaluminium mit Wasser und ist u.a. in der EP-A 284 708 und der US-A 4,794,096 beschrieben. 

30 in der Regel liegen die dabei erhaltenen oligomeren Alumoxanverbindungen als Gemische unterschiedlich langer, 

sowohl linear als auch cyclischer Kettenmolekule vor, so daft m als Mittelwert anzusehen ist. Die Alumoxanverbindungen 
konnen auch im Gemisch mit anderen Metallalkylen, bevorzugt mit Aluminiumalkylen vorliegen. 

Bei dem erfindungsgemaGen Verfahren hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Komplexverbindung von Metallen 
der IV. und V. Nebengruppe des Periodensystems und die oligomere Alumoxanverbindung in solchen Mengen zu ver- 

35 wenden, daG das atomare Verhaltnis zwischen Aluminium aus der oligomeren Alumoxanverbindung und dem Uber- 
gangsmetail aus der Komplexverbindung von Metallen der IV. und V. Nebengruppe des Periodensystems im Bereich 
von 10:1 bis 10 6 :1, insbesondere im Bereich von 10:1 bis 10 4 :1 liegt. 

Fur das erfindungsgemaGe Verfahren werden die Katalysatoren i.a. in einer Menge von 10 _1 bis 10 -9 , bevorzugt 
von 10 -2 bis 10 -5 mol/l Metall eingesetzt. 

40 Das Verfahren kann in den ublichen fur die Hochdruckpolymerisation verwendeten Reaktoren durchgef uhrt werden : 

beispielsweise in Ruhrautoklaven. 

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, vor der Polymerisation zunachst die Komplexverbindung von Metallen der IV. 
und V. Nebengruppe des Periodensystems mit der oligomeren Alumoxanverbindung zu vermischen, wodurch sich ein 
aktiviertes Katalysatorsystem bildet. Die Dauer dieses Aktivterungsschrittes betragt ublicherweise 1 bis 120 Minuten, 

45 vorzugsweise 10 bis 100 Minuten. Die Vermischung wird bevorzugt in der Weise durchgefuhrt, daft man die Komplex- 
verbindung mit einer Losung der oligomeren Alumoxanverbindung in einem inerten Losungsmittel, beispielsweise in 
Benzol, Toluol Hexan, Heptan oder deren Mischungen, bei Temperaturen von 0 bis 50° C in Kontakt bringt. 

Das erfindungsgemaGe Verfahren kann so durchgefuhrt werden, daG die Losungen aus Komplexverbindungen und 
oligomeren Alumoxanverbindungen vor dem Reaktor gemischt und/oder in den Reaktor an mehreren Stellen eingespeist 

50 werden. Die Polymerisation kann absatzweise oder kontinuierlich durchgefuhrt werden. Man arbeitet bei Drucken von 
500 bis 3500 bar, bevorzugt von 500 bis 3000 bar, insbesondere von 1000 bis 3000 bar und bei Temperaturen von 100 
bis 330°C : bevorzugt von 120 bis 300°C, insbesondere von 120 bis 250°C. Die Verweilzeiten liegen im Bereich von 20 
bis 240, bevorzugt von 30 bis 120 Sekunden. 

Die wesentlichen Vorteile des erfindungsgemaGen Verfahrens bestehen darin, daG hohe Produktivitaten erzielt 

S5 werden, daG die Auswahl an Comonomeren sehr groG ist. daG hohe Umsatze bei kurzen Verweilzeiten und hohe Mo- 
lekulargewichte erreicht werden. 
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Beispiele 
Beispiele 1 

5 Herstellung eines Propylen-Homopolymerisats (PP) 
440 mg (= 1 mmol) 



w 



15 



20 




IC 



wurden in einer Mischung aus 50 ml (36 g, 0 : 5 mol) Aluminiumtrimethyl und 290 g 1 ,53 molarer toluolischer Methylalu- 
minoxan-losung (0,5 mol) in 10 I Toluol gelost. Unter Luft- und FeuchtigkeitsausschluB wurde in einem kontinuierlich 
arbeitenden Hochdruck-Ruhrautoklav 10 m 3 Propylen/h und die oben beschriebene Losung dosiert. 
25 Qber die Versuchsbedinungen und die Ergebnisse gibt Tabelle 1 AufschluG. 

Das mittlere Molekulargewicht M w (Gewichtsmittelwert) wurde durch Gelpermeationschromatographie bestimmt. 



Tabelle 1 



Temperatur [°C] 


Druck [bar] 


g IcVh 


Verweilzeit [min] 


Produktivitat [g PP/g Ic'-h] 




149 


1510 


0,17 


1,5 


8380 


2000 



Beispiel 2 

35 Herstellung eines Propylen-Ethylen-Copolymerisats 

Es wurde wie in dem Beispiel 1 gearbeitet, jedoch wurde eine Mischung aus Propylen und Ethylen polymerisiert. 
Die Versuchsbedingungen und die Ergebnisse sind in der Tabelle 2 zusammengestellt. 

40 Tabelle 2: 



Temperatur 
f°C] 


Druck 
[bar] 


g Ic'/h 


Gew.-% Propy- 
len zu Gew.-% 
Ethylen im 
Gasgemisch* ) 


Produkt ivitat 

[g Polymer/ 
g ic h] 


M w 


190 


1508 


0,078 


■ 77/23 


24 358 


10.000 



50 

*) - 30 Gew.-% Ethylen, bezogen auf die Menge an Propylen 
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Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Herstellung von Homopolymerisaten des Propylens Oder Copolymerisaten des Propylens mil anderen 
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Olefinen, wobei diese Comonomeren in Mengen von 0,1 bis 99,9 Gew.-%, bezogen auf die Menge an Propylen, 
eingesetzt werden, oder deren Mischungen, dadurch gekennzeichnet, daG man bei Drucken von 500 bis 3000 bar 
und bei Temperaiuren von 100 bis 330°C polymerisiert und als Katalysator ein Metallocenkatalysatorsystem ver- 
wendet. 

Vertahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man ein Metallocenkatalysatorsystem verwendet, das 
als aktive Bestandteile 



a) einen Metallocenkomplex der aligemeinen Formel I 




I 



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben: 



M Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal, 

X Fluor, Chlor, Brom, lod, Wasserstoff, C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl oder -OR 6 , 

wobei R 6 C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl, AlkylaryL Arylalkyl, Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis 

10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest bedeutet, 
R 1 bis R 5 Wasserstotf, C r bis C 10 -Alkyl ; 5- bis 7-g!iedriges Cycloalkyl, das seinerseits ein C r bis C 10 -Alkyl 

als Substituent tragen kann, C 6 - bis C 15 -Aryl oder Arylalkyl, wobei gegebenenfalls auch zwei 

benachbarte Reste gemeinsam fur 4 bis 15 C-Atome aufweisende cyclische Gruppen stehen 

konnen, oder Si(R 7 ) 3 mit 
R 7 C } - bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl oder C 3 - bis C 10 -cycloalkyl, 

Z fur X oder 



R 12 




steht, 

wobei die Reste R 8 bis R 12 



R13 

oder wobei die Reste R 4 und Z 
Y 

R14 

n 



Wasserstoff, C r bis C 10 -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das 
seinerseits ein C r bis C 10 -Alkyl als Substituent tragen kann, C 6 - 
bis C 15 -Aryl oder Arylalkyl bedeuten und wobei gegebenenfalls 
auch zwei benachbarte Reste gemeinsam fur 4 bis 1 5 C-Atome auf- 
weisende cyclische Gruppen stehen konnen, oder Si(R 13 ) 3 mit 
C r bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl oder C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl, 
gemeinsam eine Gruppierung -(Y(R 14 ) 2 ] n -E- bilden, in der 
fur Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff steht, 
fur C r bis C 10 -AlkyL C 3 - bis C l0 -Cycloalkyl oder C 6 - bis C l5 -Aryl 
fur die Zahlen 1.2,3 oder 4 



Efur 
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RiO 



10 



Oder A steht, wobei A 

-O-, -S-, )NR 1 5 oder )PR 15 bedeutet, 

mit R 15 C,- bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl, C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl, Alkylaryl oder Si(R 16 ) 3 
mit R 16 Cy bis C 10 -Alkyl, C 6 - bis C 15 -Aryl, C 3 - bis C 10 -Cycloalkyl oder Alkylaryl 



15 



20 



25 



b) eine offenkettige oder cyclische Alumoxanverbindung der allgemeinen Formel II oder III 

H 1 V 



Ai-f- 0 A 1-1 R 1 " 



II 



III 



-f- O — Al 



30 



wobei R 17 eine Cy bis C 4 -Alkylgruppe bedeutet und m fur eine ganze Zahl von 5 bis 30 steht : 
35 enthalt. 



Claims 

40 1. A process for the preparation of a homopolymer of propylene or of a copolymer of propylene with other olefins, 
these comonomers being used in amounts of from 0.1 to 99.9% by weight, based on the amount of propylene, or 
mixtures thereof, wherein polymerization is carried out at from 500 to 3 : 000 bar and at from 100 to 330°C and the 
catalyst used is a metallocene catalyst system. 

45 ■ 2. A process as claimed in claim 1, wherein a metallocene catalyst system is used which contains, as active compo- 
nents, 

a) a metallocene complex of the formula I 
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M is titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium or tantalum, 

X is fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen, C r C 10 -alkyl, C 6 -C 15 -aryl or -OR 6 : 

R 6 isC^C-jo-alkyl, C 6 -C 15 -aryl, alkylaryl, arylalkyl, fluoroalkyl or fluoroaryl, each having from 1 to 10 carbon 

atoms in the alkyl radical and 6 to 20 carbon atoms in the aryl radical, 

R 1 to R 5 are each hydrogen, C^-C^-alky!, 5-membered to 7-membered cycloalkyl which in turn may carry 
a C-,-C 10 -alkyl radical as a substituent, C 6 -C 15 -aryl or arylalkyl where two adjacent radicals together may 
furthermore form cyclic groups of 4 to 15 carbon atoms, or Si(R 7 ) 3 , 
R 7 is C^C^-alky!, C 6 -C 15 -aryl or C 3 -C 10 -cycloaikyL 
Z is X or 



R 8 to R 12 are each hydrogen, C r C 10 -alkyl, 5-membered to 7-membered cycloalkyl which in turn may carry 
a C^-C^-alky! radical as a substituent, C 6 -C l5 -aryl or arylalkyl, and two adjacent radicals together may 
furthermore form cyclic groups of 4 to 15 carbon atoms, or Si(R l3 ) 3: 

R 13 is CVC^o-alky!.. C e -C 15 -aryl or C 3 -C 10 -cycloalkyl, orR 4 and 2 together form a group -[Y{R 14 ) 2 ] n -E-, 

Y is silicon, germanium, tin or carbon, 

R 14 is C-i "C-jQ-alkyl. C 3 -C 10 -cycloalkyl or C 6 -C 15 -cycloalkyl, 

n is 1, 2, 3 or 4, 

E is 



or A, 

A is -O-, -S-, )NR 15 or )PR 15 , 

R 15 is C r C l0 -alkyl, C 6 -C 15 -aryl, C 3 -C 10 -cycloalkyl : alkylaryl or Si(R 16 ) 3 and 

R 16 is C^C^-alky!, C 6 -C 15 -aryl, C 3 -C 10 -cycloalkyl or alkylaryl, 

and 

b) an open-chain or cyclic alumoxane compound of the formula II or III 






Al-rO— Al-r^-R 17 
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III 

Al H ' 



R* 7 

where R 17 is C r C 4 -alkyl and m is an integer of from 5 to 30. 
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Revendications 
1 



15 



Procede de preparation d'homopolymeres du propylene ou de copolymeres du propylene avec d'autres defines, 
ces comonomeres etant mis en reaction dans des proportions de 0, 1 a 99,9% en poids par rapport a la quantite de 
propylene, ou de leurs melanges, caracterise en ce que Ton polymerise sous des pressions de 500 a 3000 bar et 
a des temperatures de 100 a 330°C et en ce que Ton utilise, comme catalyseur, un systeme catalytique a base de 
metallocene. 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce que Ton utilise un systeme catalytique a base de metallocene 
20 qui contient, comme constituants actifs, 

a) un complexe metallocene de formule generate I 
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35 dans laquelle les substituants ont les significations suivantes: 

M atome de titane, de zirconium, de hafnium, de vanadium, de niobium ou de tantale, 

X atom de fluor, de chlore, de brome : d'iode, d'hydrogene, groupement alkyle en 

Cr c i0' ar Y le en c 6" c i5 ou ~° r6 - 
40 R 5 representant un groupement alkyle en C r C 10 , aryle en C 6 -C 15: alkylaryle, 

arylalkyle, fluoroalkyle ou fluoroaryle contenant chacun 1 a 1 0 atomes de carbone 

dans le reste alkyle et 6 a 20 atomes de carbone dans le reste aryle, 

Ri £ R5 atomes d'hydrogene, groupements alkyle en 0,-0,0, cycloalkyle a 5-7 chainons 

qui peuvent porter de leur cote un reste alkyle en C r C 10 en tant que substituant, 

45 aryle en C 6 -C 15 ou arylalkyle, deux restes voisins pouvant aussi etre eventuelle- 

ment mis ensemble pour des groupements cycliques comportant 4 a 15 atomes 

de carbone, ou Si(R 7 ) 3 , 

R 7 representant un groupement alkyle en 0,-0,0, aryle en C 6 -C, 5 ou cycloalkyle 
en C 3 -C,o, 

50 z est mis pour X ou pour un groupement 
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ou les restes R 4 et Z 
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les restes R 8 a R 12 representant des atomes d'hydrogene, des groupements alk- 
yle en C 1 -C 10 , cycloalkyle a 5-7 chainons qui peuvent porter de leur cote un reste 
alkyle en C r C 10 en tant que substituant, aryle en C 6 -C 15 ou arylalkyle, deux restes 
voisins pouvant aussi etre eventuellement mis ensemble pour des groupements 
cycliques comportant 4 a 15 atomes de carbone, ou Si(R 13 ) 3 , R 13 etant un grou- 
pement alkyle en C^C^, aryle en C 6 -C 15 ou cycloalkyle en C 3 -C 10 , 
formant ensemble un groupement -(Y(R 14 )2] n -E-, dans lequel 

Y est mis pour un atome de silicium, de germanium, d'etain ou de carbone, 
R 14 est mis pour un groupement alkyle en C^-C^, cycloalkyle en C 3 -C 10 ou 
aryle en C 6 -C 15 , 

n est mis pour les nombres 1 , 2, 3 ou 4, 
E est mis pour 

R*2 




ou pour A, A representant 
-O-, -S-, )NR 15 ou )PR 15 

avec R 15 = groupement alkyle en C r C l0 , aryle en C 6 -C 15 , cycloalkyle en 
C 3 -C 10 , arylalkyle ou Si(R l6 ) 3 ou 

R 16 est un groupement alkyle en C r C 10 , aryle en C 6 -C 15 , cycloalkyle en 
C 3 -C 10 ou alkylaryle : 
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ainsi que 

b) un compose alumoxanne en chaine ouverte ou cyclique de formule generale II ou I 



Al-r 0 — Al-r 



R 1 



-Rt? 
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dans laquelle R 17 represente un groupement alkyle en C-,-C 4 et m est mis pour un nombre entier de 5 a 30. 
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